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(5) Aufzeichnungsmedium 

Es wird ein Aufzeichnungsmedium fur die Tintenstrahlauf- 
zeichnung zur Verfugung gestellt, das ein D-Sorbit-Benzal- 
dehyd-Kondensationsprodukt enthalt. 
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Patentanspruche 

r 

rK^uf zeichnungsmedium fUr die Tin tens trahlauf zeichnung , 
gekennzeichnet durch einen Gehalt an 
einem D-Sor bit -Benzaldehyd- {Condensations produkt . 

2. Auf zeichnungsmedium nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass es ein durchsichtiges 
Substrat und eine auf dem Substrat gebildete, durchsichtige, 
Tinte absor bierende Schicht aufweist, wobei das Kon- 

densationsprodukt in der Tinte absorbier enden Schicht }\ 

*\ 

enthalten ist. 

3. Auf zeichnungsmedium nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass es ein Substrat und 

ii 
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eine auf dem Substrat gebildete, Tinte absorbierende 
Schicht mit glatter OberflSche aufweist, wobei das 
Kondensationsprodukt in der Tinte absorbierenden 
Schicht enthalten ist. 

Auf zeichnungsraedium nach Anspruch 1 , dadurch g e - 
kennzeichnet, das es eine Schicht enthalt, 
aus einem thermoplastischen Harz oder einem losungs- 
mitelloslichen Harz und dem Kondensationsprodukt zu- 
samraengesetzt ist. 

Auf zeichnungsraedium nach Anspruch 1 , dadurch g e - 
kennzeichnet, dass es ein Substrat und 
eine auf dem Substrat gebildete, porose, Tinte absor- 
bierende Schicht aufweist, wobei das Kondensations- 
produkt in der Tinte absorbierenden Schicht enthal- 
ten ist. 
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Beschreibung 



Auf zeichnungsmedium 



Die Erfindung betrifft ein Auf zeichnungsmedium fur die Tin- 
tenstrahlaufzeichnung ,. das insbesondere eine ausgezeichnete ' 
Absorptionsfahigkeit fur Tinte aufweist uhd sich durch die Scharfe 
(Klarheit) der darauf auf gezeichneten Bilder auszeichnet. 

Beim Tintenstrahl-Auf zeichnungsverf ahren werden TrSpfchen 
einer Auf zeichnungsf lUssigkeit (Tinte) nach verschiedenen 
Tinteabgabeverfahren (z.B. durch elektrostatische Anziehung, 
Vibration oder mechanische Verdrangung unter Verwendung von 
Piezoelementen, Ausnutzung des bei der Schaumbildung in 
Tinte durch Erwarmen erzeugten Drucks) ausgestossen und 
die ausgestossenen Tropfchen teilweise oder ganz auf ein Auf- " 
zeichnungsmedium, wie Papier; aufgebracht, wodurch die Auf- 
zeichnung bewerkstelligt • wird . 

Die Tintenstrahlaufzeichnung stellt ein Auf zeichnungsver- 
f ahren dar, das wenig Larm verursacht und eine rasche Auf- 
zeichnungsgeschwindigkeit, gegebenenf alls im Mehrf arbendruck , 
gewahrleistet. Fur die Tintenstrahlaufzeichnung werden aus 




Sicherheitsgrlinden und wegen der damit erzielten Aufzeich- 
nungseigenschaf ten vorwiegend Auf zeichnungsf lUssigkeiten ver- 
wendet, die Wasser als Hauptbestandteil enthalten. In vielen 
Fallen werden mehrwertige Alkohole zugesetzt, um ein Ver- 
stopfen der DUsen zu verhindern und die Abgabestabilitat zu 
verbessern. 

Bei den bisher fUr die Tintenstrahlauf zeichnung verwendeten 
Auf zeichnungsmedien handelt es sich im allgemeinen um normales 
Papier und sogenannte Tintenstrahlauf zeichnungspapiere , die 
ein Substrat und eine darauf auf gebrachte , Tinte absorbier^nde , 
porose Schicht urafassen. Mit zunehmenden Ver besserungen von 
Tintenst-rahl-Auf zeichnungsgeraten, z.B. in bezug auf die Auf- 
zeichnungsgeschwindigkeit und die Entwicklung von Mehrfarben- 
auf zeichnungsverf ahren , und mit zunehmendem Einsatz von Tin- 
tenstrahl-Auf zeichnungsgeraten werden jedoch die Anf orderungen 
an die Eigenschaf ten von Auf zeichnungsmedien immer hoher und 
umf assender . Somit miissen Auf zeichnungsmedien fur die Tinten- 
strahlauf zeichnung die nachstehenden Grundeigenschaf ten auf- 
weisen, um die Erzeugung von hochwertigen Bildern von hoher 
Auflosung zu gewahrleisten • 

1 ) Das Auf zeichnungsmedium muss die Tinte so rasch wie mog- 
lich absorbieren. ** V 

2) Ein Tintenpunkt, der sich rait einem vorher auf gebrachten 
Tintenpunkt uberlappt, soil keine Beeintrachtigung des 
ersten Punkts hervorrufen. 

3) Es soli zu keiner Diffusion von Tin ten tropf chen auf dem 
Auf zeichnungsmedium kommen. Die Durchmesser der Tinten- 
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punkte sollen sich mSglichst wenig vergrQssern • , v 

4) Die Form der Tin tenpunkt e soil mogliqhst . genau einem 
Kreis entsprechen, wobei die Uraf angslinie.f Ur Tinten- 
punkte glatt verlaufen sollen. 

5) Die Tintenpunkte sollen, eine hohe optische Dichte sowie 
scharfe Umf angslinien aufweisen. 

Urn durch mehrfarbige Tintenstrahl- Auf zeichnungsverf ahren 
Bilder hoher Auflosung, die mit der Auflosung von Farb-; 
p.hotographien vergleichbar ist, zu erhalten, sollen die Auf 
zeichnungsmedien neben den vorgenannten Eigenschaf ten zu- 
satzlich noch folgende Eigenschaf ten aufweisen. 

6) Auf das Auf zeichnungsmedium mit den Tinten auf gebrachte 
farbgebende Mittel sollen hervorragende Farbentwicklungs 
eigenschaf ten aufweisen. 

7) Das Auf zeichnungsmedium soli eine besonders gute Fixie- 
rung der Tinten gewahrleisten , da es zu Oberlappungen 
mehrerer Tintenpunkte unterschiedlicher Farbung kommen 
kann. 

8) Das Auf zeichnungsmedium soli eine glanzende Oberflache 
besitzen. 

9) Das Auf zeichnungsmedium soil sehr hell^sein. 

Bisher wurden Auf zeichnungsmedien fur die Tintens trahlauf - 
zeichnung ausschliesslich fUr die Erzeugung von 
lichtdurchlassigen Bildern (Betrachtung 

der Bildoberf lache ) verwendet. Mit der zunehmenden Verbesse 




rung von Tintenstrahl-Auf zeichnungsgerSten und mit deren 
zunehmenden Verbreitung ist ein Bedarf nach Auf zeichnungs- 
medien entstanden, die sich auch fiir andere Zwecke als die 
Oberf lachenbetrachtung von Bildern eignen. Zu diesen neuen 
Anwendungsgebieten fur Auf zeichnungsmedien gehoren beispiels- 
weise die Projektion von aufgezeichneten Bildern auf eine 
Pro jektionswand oder dergleichen unter Verwendung einer opti- 
schen Vorrichtung, z.B. von Dia- Oder Overhead-Pro jektoren , 
Farbauszugplatten zur Herstellung von beim Farbdruck ver- 
wendeten positiven Platten und Farbmosaikf ilter (CMF) zur 
Verwendung bei f arbigen Flussigkristall-Anzeigevorrichtungen 
und dergleichen. 

Bei der Verwendung von Auf zeichnungsmedien fur. die Oberflachen- 
betrachtung von Bildern wird das durch die aufgezeichneten 
Bilder gestreute, diffuse Licht beobachtet. Im Gegensatz 
dazu kommt es bei der Verwendung von Auf zeichnungsmedien 
fiir die vorgenannten neuen Anwendungsgebie te vorwiegend auf 
das von den gebildeten Bildern transmittier te Licht an, Dem- 
zufolge sind neben den vorerwahnten Anf orderungen fur ubliche 
Tintenstrahl-Auf zeichnungsmedien auch eine hohe Durchsichtig- 
keit und insbesondere ein hoher linearer Transmissionsgrad 
erforderlich. Bisher kennt man. jedoch keine Auf zeichnungs- 
medien fur die Transmissionsbetrachtung , die samtliche ge- 
nannten Bedingungen erfullen. 

Die meisten herkommlichen lichtdurchlassigen Auf zeichnungs- 
medier. haben eine porose Oberf lachenschicht , in deren Hohl- 
raumen die Tinte absorbiert wird, so dass die Oberf lache 
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derartiger Auf zeichnungsmedien aufgrund der porQsen Beschaf- 
fenheit keinen Glanz aufweist. Werden anderersei ts nicht-porose 
Tinte absorbierende Oberf lachenschichten verwendet , so ver- 
bleiben nicht-f liicht ige Bestand telle , wie mehrwertige Alkohole 
die in der auf gebrachten Tinte enthalten sind, lange Zeit auf 
der Oberflache, was bedeutet, dass das Trocknen oder Fixieren 
der Tinte lange dauert. Inf olgedessen besitzen derartige Auf- 
zeichnungsmedien den Nachteil, dass das erzeugte Bild bei Kon- 
takt mit Gegens tanden , wie Textilien, abfarbt oder das' Bild 
beeeintrachtigt wird . 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Aufzeichnungsmediura fiir die Tintenstahl- 
aufzeichnung bereitzustellen, das eine hohe Absorptionsfahigkeit fur Tinte 
aufweist und die Erzeugung von scharf en Bildern gewahrleistet. Ferner soli 
ein Aufzeichnungsmedium fUr die Tintenstrahlaufzeichnung bereitgestellt 
werden, das eine porose Oberf lachenbeschaffenheit zur Absorption von Tinte 
besitzt und sich durch eine besonders hohe Absorptionsfahigkeit von Tinte 
auszeichnet. Ferner soli ein Aufzeichnungsmedium fur die Vollfarben- 
Tintenstrahlaufzeichnung zur Verfugung gestellt werden, das sich in bezug 
auf Absorptionsfahigkeit von Tinte, Scharfe des aufgezeichneten Bilds und 
Oberf lachenglanz als ausgezeichnet erweist. Scfiliesslich soil ein Auf- 
zeichnungsmediuTi fur die Tintenstrahlaufzeichnung bereitgestellt werden, 
das sich fur die Transmissionsbetrachtung , z.B. die Projektion von 
Bildern auf Bildwande oder dergleichen mittels einer optischen Vorrich- 
tung, wie Dia- oder Overhead-Pro jektoren, Farbauszugplatten zur Herstel- 
lung von beim Farbdrucken verwendeten positiven Platten und Colormosaik- 
filter fur farbige Flussigkristall-Anzeigevorrichtungen und dergleichen, 
eignet . 
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Gegenstand der Erfindung ist ein Auf zeichnungsraedium , 
das durch einen Gehalt an einem 

D-Sorbit-Benzaldehyd-Kondensationsprodukt gekennzeichnet ist. 

Das im erf indungsgemassen Auf zeichnungsmedium enthaltene 
D-Sorbit-Benzaldehyd-Kondensationsprodukt lasst sich durch 
* Kondensation von D-Sorbit mit Benzaldehyd herstellen. ;Das 
Molverhaltnis von D-Sorbit zu Benzaldehyd kann 1:1, 1:2 
oder 1:3, vorzugsweise 1:2 oder 1:3 und insbesondere 1:2betragen. 

Erf indungsgemass konnen ferner auch Derivate dieser Konden- 
sationsprodukte verwendet werden. Diese Derivate lassen sich 
herstellen, indem man nach ublichen Verfahren verschiedene 
Substi tuenten in die vorstehenden Kondensationsprodukte ein- 
fuhrt oder indem man D-Sorbit mit Benzaldehydderivaten , die 
anstelle von Benzaldehyd verwendet werden, kondensiert. Die- 
se Kondensationsprodukte und deren Derivate konnen entweder 
allein oder in Kombination untereinander verwendet werden. 

Das D-Sorbit-Benzaldehyd-Kondensationsprodukt mit einem Mol- 
verhaltnis von 1:2 wird als Dibenzyliden-sor bi t (Handelspro- 4 

-I; 

dukt der Shin Nippon Rika K.K., % Handelsbezeichnung Ge- 

ruoru D) und das Produkt mit dem Molverhaltnis 1:3 als 
Tr ibehzyl iden-sor bit ( Handelsprodukt der vorgenannten Firma, 
Handelsbezeichnung Geruoro T) bezeichnet. Dibenzyliden-sor bit 
ist eine chemisch neutrale Verbindung, die gut loslich ist 
(etwa 20 Gewichtsprozent ) in Losungsmi t teln wie N-Methyl- 
pyrrolidon, N , N-Dime thyl f ormamid , Dime thylsulf oxid und der- 

i. 
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gleichen, "aber in den nieisten LSsungsmitteln wenig 16s- 
lich ist, z.B. in flthanol, Isopropanol, flthylenglykol , Gly- 
cerin, Diathylenglykol, Benzylalkohol , flthylglykol (flthyl- 
cellosolve), Tetrahydrof uran , Dioxan, Cyclohexylamin , Anilin 
und Pyridin. L6st man die genannte Verbindung in diesen 
schlecht lbsenden L6sungsmitteln unter Erwarmen, so kommt 
es nach dem Abkuhlen der Losungen zur Gelbildung. Diese Gel- 
bildungsfahigkeit (Fahigkeit zur Gelbildung oder Erstarrung 
der Flussigkeiten) des genannten Kondensationsprodukts ver- 
ringert die Beweglichkeit von wenig flUchtigen LSsungsmitteln 
wie mehrwertigen Alkoholen, die in den auf das Auf zeichnungs- 
medium fur die Tintenstrahlauf zeichnung aufgebrachten Auf- 
zeichnungsfliissigkeiten enthalten sind. Dies bewirkt eine 
Fixierung der Auf zeichnungsf liissigkeit . 

Das erf indungsgemasse Auf zeichnungsmedium umfasst im allge- 
meinen ein Substrat als Trager und eine auf dem Substrat gebildete, 
Tinte absor bierende Schicht oder eine einzige Schicht, die 
als Tinte absorbierende und selbsttragende Schicht dient. 
Nachstehend sind vier bevorzugte Ausf Uhrungsf ormen des er- 
f indungsgemassen Auf zeichnungsmediums beschrieben. 



(1) Auf zeichnungsmedium mit einem durchsichtigen Substrat 
und einer darauf aufgebrachten, durchsichtigen, Tinte ab- 
sorbierenden Schicht, wobei das Kondensationsprodukt in der 
Tinte absorbierenden Schicht enthalten ist. 
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Diese Art von Auf zeichnungsmedium ist besonders durchsichtig 
* und wird haupt sachlich fur Transmissionsbetrachtungen ver- 

wendet, z.B. zur Projektion von darauf erzeugten Bildern auf 
eine Bildwand oder dergleichen, indem man unter Verwendung 
einer optischen Vorrichtung, beispielsweise eines Overhead- 
Projectors einen Lichtstrahl durch das Auf zeichnungs- 
nungsmedium lenkt. 



Als durchsichtige Substrate fur diese Art von Auf zeichnungs- 
medium eignen sich Folien oder Platten aus Kunststoff, z.B. 
Polyester, Cellulosediacetat , Cellulose triacetat , Acr y.l poly- 
mer isate, Polycarbonat , Poly- ( vinylchlorid ) , Polyimid , Cello- 
phan und Celluloid, sowie Glasplatten. Daraus wird ein fur 
den Aufzeichnungszweck geeignetes Substrat ausgewahlt. 

Die Grundbestand teile der Tinte absor bierenden Schicht sind 
das vorgenannte Kondensationsprodukt und ein makromolekulares 
Material, das einen durchsichtigen , kontinuierlichen uberzug 
bilden kann. 

Beispiele fiir derartige makrbmolekulare Materialien sind 
Starke, Casein, Albumin ,* Gummi arabicum, Natriumalginat , Poly- 
(vinylalkohol) , Polyurethan, Poly- ( vinylf orraal ) , Phenol- 
harze, ionomere Harze, Poly- ( vinyl but yral ) , Polyamid, Poly- 
acrylamid , Poly vinyl ppyrrolidon , Xthylen-Vinylac'etat-Copoly- 
merisate und Poly- ( vinylaceta t ) . Diese Polymerisate konnen 
allein oder in Kombination un t er einand er verwendet werden. 
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Das Kondensationsprodukt kann in Mengen von etwa 5 bis 200 und 
zugsweis von etwa 10 bis 100 Gewichtsteilen pro 100 Gewichts- 
teile des makromolekularen Materials verwendet werden. 

Die Tinte absorbierende Schicht kann auf folgende Weise her- 
gestellt werden: Ein Gemisch des Kondensationsprodukts mit 
dem makromolekularen Material, das gegebenenfalls in einem 
Losungsmittel gegebenenfalls unter Erhitzen gelSst ist, wird 
auf das durchsichtige Substrat durch Walzenauf trag , Stabauf- 
trag, Spritzauftrag, Luf tburstenauf trag oder Auf trag von 
heissen Schmelzen aufgebracht und getrocknet Oder gekiihlt. 
Eine andere Moglichkeit besteht darin, das makromolekulare 
Material als Grundans trich auf das Substrat aufzubringen und 
anschliessend das in einem Losungsmittel geloste Kondensa- 
tionsprodukt aufzutragen und zu trocknen. Unter bestimraten 
Umstanden kann zur Verbesserung der Absorptionsf ahigkeit fur 
die Tinte die Tinte absorbierende Schicht poros ausgestaltet 
werden, indem man darin einen FUllstoff, z.B. fein verteiltes 
Siliciumdioxid, Ton, Talcum, Diatomeenerde , Calciumcarbonat , 
Calciumsulfat, Bariumsulf at , Aluminiumsilica.t , synthetischer 
Zeoli th, Aluminiuraoxid, Zinkoxid, Lithopone oder Satinweiss, 
in Mengen, die die Durchsichtigkeit , d'Xl den linearen Trans- 
missionsgrad des Auf zeichnungsmediums , nicht beeintrachtigen , 
dispergiert. Es ist f estzuhal ten , dass das durchsichtige 
Substrat oder die durchsichtige, Tinte absorbierende Schicht 
nicht inmer farblos sein mussen. Eine Farbung des Aufzeich- 



nungsraediums verursacht keine Schwierigkei.ten , vorausgesetzt 
dass das Medium durchsichtig ist. 



Der Ausdruck "linearer Transmissionsgrad" (T %) wird folgen- 
dermassen bestimmt: Mit einem Photometer wird die spektrale 
Durchlassigkeit eines geraden Lichtstrahls, der senkrecht 
auf die Probe auftrifft und die Probe und sodann einen im 
Abstand von mindestens 8 cm von der Probe in der Verlangerung 
des Lichtwegs befindlichen Schlitz durchlSuft. Der Y-Wert 
der Farbwerte wird aus der ermittelten spektralen Durch- 
lassigkeit bestimmt. Anschliessend wird T % gemass folgender 
Gleichung berechnet 



T = (Y/Y q ) x 100 



(1 ) 



wobei Y der gefundene Y-Wert der Probe und Y Q der Y-Leerwert 
ist. Als Photometer kann beispielsweise ein registrierendes 
Hitachi-Spektrophotometer Modell 323 (Produkt der Hitachi, 
Ltd.) verwendet werden. 
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Demzufolge unterscheidet sich der fur einen geraden Licht- 
strahl ermittelte lineare Transmissionsgrad vom diffusem 
Transmissionsgrad (Messung der Transmission mit einer hinter 
der Probe angeordneten integrierenden Kugel, wobei das von 'I 
der Probe durchgelassene Licht einschliesslich des diffusen ^| 
Lichts gemessen wird) und von der Opazitat (VerhSltnis der ;i 
Intensitat des diffusen Lichts bei Messung mit einer an der ~ 
Riickseite der Probe angebrachten weissen Unterlage zur In- 
tensitat bei Messung mit einer schwarzen Unterlage). Da bei 
Verwendung von Vorrichtungen , bei denen man sich optischer 



i 



Techniken bedient, es insbesondere auf das Verhalten von 
geraden Lichtstrahlen ankommt, ist die Bestimmung des line- 
aren Transmissionsgrads der in diesen Vorrichtungen zu yer- 
wendenden Auf zeichnungsmedien fur die Bestimmung der Durch- 
sichtigkeit der Medien besonders wichtig. 

.Wird beispielsweise ein auf einera Auf zeichnungsraedium er- 
zeugtes Bild unter Verwendung eines Overhead-Pro jektors auf 
eine Bildwand projiziert, ist es zur Erzeugung eines leicht 
sichtbaren projizierten Bilds mit einem hohen {Contrast zwi- 
schen den Bildbereichen und den bildlosen Bereichen auf der 
Bildwand er f orderlich , dass die bildlosen Bereiche auf der 
Bildwand hell erscheinen. Mit anderen Worten, der lineare 
Transmissionsgrad des Auf zeichriungsmediums muss einen be- 
stimraten Wert uberschreiten . Bei Un tersuchungen unter Ver- 
wendung eines Overhead-Pro jektors und von Testdiagrammen 
wurde f estgestell t , dass fur das Auf zeichnungsmedium ein 
linearer Transmissionsgrad von mindestens 2 Prozent erfor- 
derlich ist, urn ein projiziertes Bild der vorerwahnten guten 
Qualitat zu erhalten. Zur Erzielung von noch klareren pro- 
jizierten Bildern ist vorzugsweise ein Transmissionsgrad von 
mindestens 10 Prozent erwunscht. Somit betragt der Trans- 
missionsgrad fur derartige Auf zeichnungsmedien mindestens 
2 Prozent. 

(2) Auf zeichnungsmedium mit einem Substrat und einer darauf 
aufgebrachten , Tint^ absor bierenden Schicht mit glatter Ober 



flache, wobei das Kondensationsprodukt in der Tinte absor- 
bierenden Schicht enthalten 1st. 

Derartige Auf zeichnungsmedien besitzen einen hervorragenden 
Oberflachenglanz, wobei ihre Absorptionsfahigkelt fUr Tinte 
im Vergleich zu herkommlichen Auf zeichnungsmedien mit Shn- 
lich glatter Oberflache wesentlich verbessert ist. Diese 
Medien werden zur Aufzeichnung von Vollf arbenbildern von 
hervorragender Scharfe, die zur Oberf lachenbetrachtung be-, 
stirarnt sind, verwendet. 

Papier ist in diesem Fall ala Substrat geeignet, es kommen 
aber auch andere Substrate in Frage, wie Textilien, Holz- 
tafeln, Metallplatten , Kunstharzfolien und synthetisches Pa- 
pier. 



Die Grundbestandteile der Tinte absorbierenden Schicht sind 
auch in diesem Fall das Kondensationsprodukt und ein zur 
Bildung eines kontinuierlichen uberzugs geeignetes makro- 
molekular.es Material, das sich jedoch von dem gemass (1) 
verwendeten Material dadurch unterscheidet , dass es nicht 
durchsichtig sein muss. -Jedoch kann die -Tinte absor bierende 
Schicht auch in diesem Fall nahezu auf die gleiche Weise 
wie im Fall (1) hergestellt werden. Das Kondensationspro- 
dukt wird in Mengen von 5 bis 200 und vorzugsweise 10 bis 
100 Cewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile des makromoleku- 
laren Materials verwendet. 
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(3) Aufzeichnungsmedium, das eine einzige Schicht auf- 

weist, die vorwiegend aus einem thermoplastischen oder 16- 

sungsmittelloslichen Harz und dem genannten Kondensations- 

produkt zusammengesetzt ist. 

1st diese Art von Aufzeichnungsmedium durchsichtig , so ent- 
spricht sie in Eigenschaf ten und Anwendungsmoglichkeiten dem 
Typ (1). 1st sie nicht durchsichtig, so entspricht sie dem 
Typ (2). 

Derartige Auf zeichnungsmedien , die ein-. bekanntes thermo 

plastische s oder losungsmittellosliches Harz ira Gemisch mit 
dem Kondensationsprodukt enthalten , konnen hergestellt werden, 
indem man verschiedene Verfahren zur Schicht- bzw. Film- 
bildung anwendet, z.B. Kalandern, Folienblasverf ahren , 
Folienextrudieren mit T-Werkzeug, Losungsmi ttelgiessen und 
dergleichen. Beispiele fur entsprechende makromolekulare 
Materialien fur diese Ausf uhrungsf orm sind Cellophane, Cellu-. 
loseacetat , Polyathylen , Poly-(vinylchlorid ) , Polys tyrol , 
Poly-(vinylalkohol ) , Polyester, Polyamid, Polyimid, Poly- 
carbonat, Acrylpolymer isate und Kautschuk-hydrochlorid . Das 
Kondensationsprodukt wird in Mengen von 5 'bis 100 und vor- 
zugsweise von 10 bis 70 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile 
des makromolekularen Materials verwendet. 

(4) Aufzeichnungsmedium mit einem Substrat und einer darauf 
aufgebrachten, Tinte absorbierenden Schicht, wobei das Kon- 
densationsprodukt in der Tinte absorbierenden Schicht ent-" 
halten ist. 



Derartige jkuf zeichnungsmedien besitzen eine besonders gute 
Absorptionsf ahigkeit der Tinte und werden zur Erzeugung von 
besonders scharfen Vollf arbenbildern ftir die Oberf lachenbe- 
trachtung verwendet. 



In diesera Fall konnen als Substrat verschiedenartige Ma- 
terialmen, wie sie unter (2) aufgezahlt sind, verwendet wer- 
den, ohne dass es spezielle Beschrankungen gibt. 



Die Hauptbestandteile der Tinte absorbierenden Schicht sind 
Fiillstof f teilchen , ein Bindemittel und das Kondensationspro- 
dukt. Beispiele fur als Fiillstof fe geeigriete Materialien sind 
anorganische Pigraente, z.B. Siliciumdioxid , Ton, Talcum, Dia- 
tdraeenerde , Calciumcarbonat , Calciumsulf at , Bariumsulf at , 
Titanoxid, Zinkoxid, Satinweiss, Lithopone, Alurainiumoxid 
und Zeolith, sowie Teilchen von organischen inakromolekularen 
Verbindungen , wie Polystyrol, Polyathylen, Harnstof f -Form-, 
aldehyd-Harze, Poly- ( vinylchlorid ) und Poly-(methylraethacry- 
lat). Diese Produkte konnen allein oder in Kombination unter- 
einander verwendet werden. Beispiele fur als Bindemittel ge- 
eignete Materialien sind wasserlosliche Polymerisate , wie 
Starke, Gelatine, Casein, Gummi arabicum, Natriumalgina t und 
Carboxymethylcellulose , Latices von synthetischem Kautschuk 
und synthetische Harze sowie organische losungsmi ttellos- 
liche Harze, wie Poly- ( vinylbutyral ) , Poly-( vinylchlorid ) , 
Poly- (vinyl ace tat ) , Polyacrylni tr i 1 , Poly- (methylmethacry- 
lat), Poly-(vinylformal ) , Melaminharze , Polyamid, Phenol- 
harze, Polyurethan und Alkydharze. Diese konnen ebenfalls 
allein oder in Kombination un tereinander verwendet werden. 



3 



Das Kondensationsprodukt wird in Mengen von 1 bis .50 und vor- 
zugsweise von 2 bis 30 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile 
samtlicher Bestandteile der Tinte absorbierenden Schicht verwendet. 

Die Tinte absorbierende Schicht wird gebildet, indem man 
samtliche zur Bildung der Tinte absorbierenden Schicht er- 
forderlichen Bestandteile in einem Trager, wie Wasser, dis- 
pergiert, die erhaltene Dispersion auf beliebige Weise auf 
ein Substrat aufbringt und den Uberzug so rasch wie moglich 
trocknet. Die Dicke des uberzugs wird auf etwa 1 bis etwa 
200 ^pm und vorzugsweise etwa 5 bis etwa 80-^am eingestellt. 

Die Erfindung ist jedoch nicht auf die vorstehend erlauterten 
Ausfuhrungsf ormen des Auf zeichnungsmediums beschrankt. In 
samtlichen Ausfiihrungsf ormen konnen verschiedenartige Addi- 
tive, wie Dispergiermittel , f luoreszierende Farbstoffe, pH- 
Regulatoren , En tschaumungsmittel , Gleitmittel , Konservie- 
rungsmittel, oberf lachenaktive Mittel und dergleichen, der 
Tinte absorbierenden Schicht einverleibt werden. 

Bei Verwendung des erf indung'sgemassen Auf zeichnungsmediums , 
das ein D-Sor bit-Benzaldehyd-Kondensationsprodukt enthalt , 
lassen sich scharfe und gut gefarbte Bilder von hoher Auf- 
losung erhalten, bei denen es nicht zum Vermischen, Abschmieren oder 
Verlaufer. der Tinte kommt, selbst wenn verschiedenfarbige Tropfchen inner- 
halb von kurzen Zei tabs tanden auf die gleiche Stelle des 
Auf zeichnungsmediums aufgebracht werden. Ferner kann das 
Auf zeichnungsmedium einen hohen Oberf lachenglanz aufweisen, 



der bei herkoramlichen Auf zeichnungsmedien fUr die Tinten- 
strahlaufzeichnung bisher nicht gewahrleistet war. Das er- 
findungsgemasse Auf zeichnungsmedium kann neben den herkomm- 
lichen Verwendungszwecken mit . Oberf lachenbetrachtung auch aui 
anderen Anwendungsgebieten eingesetzt werden, d.h. es kann 
ZUr Pr °Jektion eines aufgezeichneten Bilds auf eine Bild- 
.wand oder dergleichen unter Verwendung einer optischen Vor- 
richtung, wie eines Dia- oder Overhead-Pro jektors , fur Farb- 
auszugplatten zur Herstellung positiver Flatten beim Farb- 
drucken oder fur Colormosaikf ilter in farbigen Flussigkri- • 
stall-Anzeigevorrichtungen verwendet werden. 

Nachstehend wird die Erfindung anhand der Beispiele naher er- 
lautert . 

Beispiel 1 

Die nachstehend angegebene Uberzugsmasse A wird auf ein 80 ^ 
dickes durchsichtiges Substrat aus Poly- (athylenterephthalat )- 
film (Produkt der Imperial Chem. Industries, Ltd . ) ,mittels 
eines Stabbeschichtungsgerats aufgebracht und 20 Minuten bei 
80°C getrocknet. Man erhalt einen etwa 3 0 ^ dicken uberzug. 
Ferner wird darauf die nachstehend angegebene Uberzugsmasse B 
mittels eines Stabbeschichtungsgerats aufgebracht und 20 Mi- 
nuten. bei 100°C getrocknet, wodurch man eine Tinte absor- 
bierende Schicht von etwa 2/W n Dicke erhalt. 



uberzugsma'sse A: 

Poly-( vinylalkohol ) (PVC HC, 

Kurare Co., Ltd. 20 Gewichtsteile 

Wasser 80 ,f 

Uberzugsmasse B: 

Dibenzyliden-sorbit 20 Gewichtsteile 

N, N-Dime thylf ormamid 80 " 



Das erhaltene Auf zeichnungsmedium ist farblos und durch- 
sichtig. Mit diesem Medium werden Tintenstrahlauf zeichnungs- 
tests durchgef tihrt , indem man die folgenden vier Tinten- 
arten mit einem nach Bedarf arbeitenden Tintenstrahl-Auf - 
zeichnungskopf rait Piezooszillatoren (Durchmesser der Ab- 
gabeoffnung 50 ^m, Piezooszillator-Steuerspannung 60 V, 
Frequenz 4 KHz) aufbringt. 



Gelbe Tinte ( Zusammensetzung ) 
C. I. -Sauregelb 23 
Diathylenglykol 
Wasser 



2 Gewichtsteile 
20 " 
85 " 



Rote Tinte (Zusammensetzung) 
C.I.-Saurerot 92 
Diathylenglykol 
Wasser 



2 Gewichtsteile 
20 » 
85 



C.I.-Direktblau 86 

Diathylenglykol 

Wasser 



2 Gewichtsteile 
20 » 

85 " 



Schwarze Tinte ( Zusammensetzung ) ; 

C.I.-Dlrektachwarz 19 - 2 Gewichtsteile 

Diathylenglykol 
Wasser 



20 
85 



Bei den Auf zeichnungstests werden die Eigenschaf ten des Auf. 
zeichnungsmediums gemass den nachstehend angegebenen Ver- 
fahren bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle I zusammen- 
gestellt. 



1 ) Tintenf ixierungszeit : 

Hierbei handelt es sich urn die Zeitspanne, die verstreicht, 
bis die aufgebrachten Tintentropf chen so weit trocknen, dass 
die Tinte nicht mehr am Finger haften bleibt, wenn dasAuf- 
zeichnungsmedium nach beendeter Aufzeichnung bei Rauratempera- 
tur stehengelassen wird und das aufgezeichnete Bild sodann- 
mit dem Finger beruhrt wird. = , 

2) Optische D ichte des Tintenpunkts : 

Dieser Wert wird an schwarzen Tintenpunkten unter Verwendung 
eines Microdensitcneters PDM-5 (Konishiroku Photo Industry 
Co., Ltd.) gemass JIS K-7605 gemessen. 



Die Eignung der durchsichtigen Auf zeichnungsmedien fur opti- 
sche Instrumente zur Projektion eines auf dem Auf zeichnungs- 
medium erzeugten Bildes auf eine Bildwand unter Verwendung 
eines Overhead-Pro jektors (als reprSsentatives Beispiel fur 
in Frage kommende optische Instrumente) wird geprUf t . Dabei 
wird das auf der Bildwand erzeugte Bild visuell unter An- 
wendung des folgenden Bewertungsmasstabs bewertet: 
0: Der bildlose Bereich des Auf zeichnungsmediums ist hell, 
die optische Dichte des aufgezeichneten Bildes ist hoch 
und das projizierte Bild ist scharf, leicht zu sehen und 
weist einen hohen Kontrast auf. 

A : Der bildlose Bereich des Auf zeichnungsmediums ist etwas 
dunkel, die optische Dichte des aufgezeichneten Bildes 
ist geringer und auf gezeichnete Gerade von jeweils 0 , 1 mm 
Breite in Abstanden von 0,25 mm lassen sich nicht klar 
unterscheiden . 

X: Der bildlose Bereich des Auf zeichnungsmediums ist relativ 
dunkel, die optische Dichte des aufgezeichneten Bildes 
ist relativ gering und aufgezeichnete 1 Gerade von jeweils 
0,3 mm Breite in Abstanden von 1 mm sind nicht klar unter- 
scJneidbar bzw. der bildlose Bereich und das aufgezeichnete 
Bild sind nicht unterscheidbar . 



4) LineareT Transmissionsgrad : 

Dieser Wert wird bestimmt, indem man den spektralen Trans- 
missionsgrad unter Verwendung eines registrierenden Hitachi 
Spektrophotorneters Modell 323 (Hitachi, Ltd.) unter Einhal- 
tung eines Abstands zwischen der Probe und dem Fenster des 
Photodetektors von etwa 9 cm misst. Die erhaltenen Werte 
werden in die vorstehende Gleichung ( 1 ) eingesetzt . 

5) Glanz : 

Der Glanz bei einem Betrachtungswinkel von 45° wird gemass - 
JIS Z-87^1 gemessen. 

Beispiel 2 

Die nachstehend angegebene Oberzugsmasse C wird auf das in 
Beispiel 1 verwendete durchsichtige Substrat mittels eines 
Stabbeschichtungsgerats aufgebracht und 20 Minuten bei 100°C 

getrocknet. Man erhalt eine Tinte absorbierende Schicht von 

etwa 10 ^um Dicke. 

Oberzugsmasse C: 

Poly-(vinylalkohol) (PVA KL-506 , 

Kurare Co., Ltd ) ^ii „ 

' ' ' 4 Gewichtsteile 

Polyvinylpyrrolidon 16 „ 

Dibenzyliden-sorbit i, „ 

N, N-Dimethylformamid 76 „ 



Das auf diese Weise erhaltene farblose, durchsichtige Auf- 
zeichnungsmedium wird den in Beispiel 1 angegebenen Tinten- 
strahlauf zeichnungstests unterzogen. Die Ergebnisse sind. in 
Tabelle I zusammengestellt . 

Beispiel 3 

Die nachstehend angegebene Uberzugsmasse D wird auf das durch- 
sichtige Substrat von Beispiel 1 mittels eines Stabbeschich- 
tungsgerats aufgebracht und 10 Minuten bei 80°C getrocknet. 
Man erhalt eine Tinte absor bierende Schicht von etwa 20 jim 
Dicke. 

Uberzugsmasse D: 

Acrylpolymerisat (Dianal BR, Mitsubishi 

Rayon Co., Ltd.) 3 Gewichts teile 

Tribenzyliden-sorbit 3 « 

feines Siliciumdioxidpulver 12 11 

Xylol 40 " 

Methylisobutylketon Ho » 

Das erhaltene Auf zeichnungsmedium ist weiss und undurchsich tig 
Es wird den in Beispiel 1 angegebenen Tintenstrahlauf zeich- 
nungstests unterzogen. Die Ergebnisse. sind in Tabelle I zu- 
sammengestellt . 



Beispiel H 

Gemass Beispiel 2 wird ein Auf zeichnungsmedium hergestellt, 



wobei aber Kunstdruckpapier als Substrat verwendet wird. Das 
erhaltene weisse, undurchsichtige Auf zeichnungsmedium wird 
den in Beispiel 1 angegebenen Tintenstrahlauf zeichnungstests 
unterzogen. Die Ergebnisse sind. in Tabelle I zusammengestellt, 

Beispiel 5 

Die nachstehend angegebene Uberzugsmasse E wird mittels eines 
Stabbeschichtungsgerats auf eine Polyesterf olie aufgebracht 
und 1 Stunde bei 80°C getrocknet. Man erhalt einen Uberzug 
von etwa 100^um Dicke. Durch Abschalen des Oberzugs von der . 
als Unterlage dienenden Polyesterf olie, erhalt man ein farb- 
loses, durchsichtiges Auf zeichnungsmedium . 

Uberzugsmasse E: 

Cellulosediacetat (Daicel Co., Ltd.) 20 Gewichts telle 

Dibenzyliden-sorbit 5 » 

N, N-Dimethylf ormamid HO » 

Kethylenchlorid HO " 



Das Aufzeichnungsmedium wird den Tintenstrahlauf zeichnungs- 
tests gemass Beispiel 1 unterworfen. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle I zusammengestellt . 7 ' 

Vergleichsbeispiel 1 

Die Polyesterfolie von Beispiel 1 wird den in Beispiel 1 an- 
gegebenen Tintenstrahlaufzeichnungstests unterworfen. Die 
Ergebnisse sind in Tabelle I zusammengestellt. 



Ve rgl eichs be i spiel 2 

Gemass Beispiel 1 wird ein 'Auf zeichnungsmedium hergestellt, 
wobei aber die Oberzugsmasse B nicht aufgebracht wird.. Das 
erhaltene farblose, durchsichtige Auf zeichnungsmedium wird 
den Tintens trahlauf zeichnungstests von Beispiel 1 unterworfen 
Die Ergebnisse sind in Tabelle I zusammenges tell t . 

Vergl eichs beispiel 3 

Das Kunstdruckpapier von Beispiel 4 wird als Auf zeichnungs- 
medium verwendet und den Tintenstrahlauf zeichnungstests von 
Beispiel 1 unterworfen. Die Ergebnisse sind in Tabelle I 
zusammengestellt . 



Tabelle I 

Beispiele Tintenfi- optische Dich- Eignung fiir linearer Glanz allge- 
xierungs- te der Tinten- die Overhead- Transmis- (%) meine 
zeit punkte Projektion sionsgrad Bewer- 

(%) tung 

Beispiele 



1 


15 


rain 


1,0 


0 




52 




0 


2 


10 


man 


1,2 


0 




72 




0 


3 


5 


min 


0,7 








21 


0 


4 


10 


min 


0,8 








66 


0 


5 


15 


rain 


1,2 


0 




81 




0 



Vergleichs- 
beispiele 

1 

2 

3 



7 Tage 
3 Tage 
5 Tage 



1,2 
1,2 
0,5 



0 
0 
X 



74 
72 



X 
X 

38 X 
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